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Abstract of JP10159687 

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a fuel injection valve of a cylinder injection type internal 
combustion engine in which a deposit attachment suppressing function is improved. SOLUTION: In the 
fuel injection valve of a cylinder injection type internal combustion engine, a coating formed by applying 
and baking a coating solution containing a metal alkoxicide, and a fluoroalkyl group-displaced 
alkoxicide made by displacing a part of the alkoxyl group by a fluoroalkyl group, is provided on the 
surface of its fuel injection hole, the thickness of the coating is 10nm to 100nm, and the density of the 
fluoroalkyl group-displaced alkoxicide in the coating solution is made 5 to 20mol% of all the alkoxicide 
amount in the coating solution. 
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